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(54) Allume-feu instantane et son precede de fabrication. 

(57) L'invention concerne un allume-feu instantane du type 
comportantn un corps (1) qui peut bruier pendant quelques 
minutes, ledit corps etant constitue d T une masse compacte 
(2) de poudre de bois et de poudre de cire de preference 
paraffintque. 

L'allume-feu selon Tinvention est caracterise en ce que le 
dispositif d'allumage dudit corps (1) est une meche (3). 
Application: allumage des barbecues et cheminees. 




i linn inn iiiii inn urn mil urn mi mi 



BNSDOC1D: <FR 2667611 A 1J_> 



Allume-feu instantane et son precede de fabrication. 

La presente invention concerne un allume-feu instantane compor- 
tant un corps a base de sciures de bois et de cire de preference 
5 paraffinique qui peut bruler pendant quelques minutes ainsi que le 
procede de fabrication de cet allume-feu. Ces allume-feu sont uti- 
lises pour l'allumage de barbecues, de cheminees, etc. 

Le melange paraf f ine/sciures de bois est depuis longtemps utilise 
10 dans la fabrication d J allume-feu. Ces allume-feu decrits notam- 

ment dans US-3192561 et FR-2629835 proposent des dispositifs d*al- 
lumage constitues soit par une tete enflammable qui s'enflamme 
comme une allumette de surete, soit par un support papier enflam- 
mable. Ces allume-feu fabriques a partir de procedes decrits plus 

15 particulierement dans US-3973999 et US-3947255 au moyen d'une suc- 
cession de compressions/extrusions presentent divers inconve- 
nients, a savoir un prix relativement eleve, un allumage n T ex- 
cluant pas les risques de brulures et de salissures, une odeur de 
bougie au cours de la combustion et une structure souvent trop 

2 0 compacte rendant difficile le maintien de la combustion. 

La presente invention a done pour but de pailier ces inconve- 
nients en proposant un allume-barbecue ne presentant aucun danger 
a i r allumage et qui, de plus, est cdorant. 
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La presente invention concerne a cet effet un allume-feu instanta- 
ne du type comportant un corps qui peut bruler pendant quelques 
minutes, ledit corps etant constitue d'une masse compacte de pou- 
dre de bois et de poudre de cire de preference paraf f inique , ca- 
racterise en ce que le dispositif d* allumage dudit corps est une 
meche. Ce dispositif d'allumage permet d'eviter les risques de 
salissures et de brillures et est enflammable tres rapidement et 
tres simplement. 



L* invention concerne egalement un procede de fabrication d'un al- 
lume-feu comprenant les etapes de melange de la poudre de paraf fi- 
ne chaude, des sciures de bois et eventuellement des herbes arona- 
tiques, 1' extrusion par compression du melange dans une extrudeu- 
se ou passe la meche de coton et l'usinage de la piece au moyen 
d'une fraiseuse. 

D'autres caracteristiques et avantages de 1 1 invention apparai- 
tront encore a la lecture de la description et des dessins joints 
lesquels description et dessins etant donnes surtout a titre d'in 
dication. 



La figure 1 represente une vue en coupe de 1' allume-feu con- 
forme a 1' invention; la figure 2 represente une vue de face 
25 de 1* allume-feu conforme a 1' invention. 

Conformement aux figures 1 et 2 , 1 7 allume-feu comprend un corps 1 
compose de sciures de bois 3 et de poudre de paraf fine . Pour par— 
fumer le produit, on y adjoint des herbes aromatiques concassees 
3Q telles que du thym, du laurier, des herbes de provence , etc. La 
proportion d' herbes concassees est au plus egale a 10 % du poids 
total du corps car, au-dela de cette proportion, on obtient un al 
lume-feu qui a tendance a s'effriter. Pour permettre un allumage 
rapide et sans danger de 1 * allume-feu , il est prevu un dispositif 
d' allumage constitue par une meche 2, La meche 2, qui est de pre- 
ference une fibre textile naturelle telle que du coton, traverse 
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le corps de part en part et fait saillie aux deux extremites du 
corps. II est possible, selon d'autres formes de realisation de 
1' invention, que la meche ne soit disposee en saillie qu'a l'une 
des extremites du corps 1. 

Pour obtenir un allume-feu parfaitement homogene exempt de toute 
coulee de paraffine pendant la combustion, il convient de respec- 
ter les etapes de fabrication suivantes: 

(a) on melange la paraffine chaude qui a et-e pulverisee sur un 
tambour et est retombee en fines particules, la sciure de bois et 
les herbes aromatiques. 

La composition preferee en poids du corps est la suivante: 

-48 % de paraffine alimentaire 
-48 % de sciure de bois 

- 3 % d J herbes aromatiques concassees 

- 1 % de meche de coton 

Cette composition et les compositions equivalentes p'ermettent 
d' obtenir un allume-feu qui n'est pas lisse, mais qui ne s y effri- 
te pas, qui ne salit pas les doigts lorsqu'on le touche , et lais- 
se une agreable odeur. II est a noter que la cire utilisee peut 
§tre un melange de cires, notamment de cires dures et de cires 
molles . 

(b) on fait passer ce melange dans une extrudeuse oil passe deja la 
meche, et ou par pression a I'aide d'un verin, on comprime le me- 
lange. On obtient ainsi la forme de 1* allume-feu en brin continu. 
La forme de 1' allume-feu obtenue peut etre quelconque, par exem- 
ple cylindrique, carree, etc. 

(c) les allume-feu sont ensuite usines par une fraiseuse et pre- 
sentent ainsi leur forme definitive. Cet usinage a notamment pour 
fonction d'oter aux deux extremites du corps un fragment de ce 
dernier pour bien mettre en evidence la meche. 
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L'allume-feu ainsi obtenu est non toxique, d'une longueur voisi 
ne d'une dizaine de centimetres et sa duree de combustion est 
d 1 environ 17 minutes. 
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1. Allume-feu instantane du type comportant un corps (1) qui peut 
bruler pendant quelques minutes, ledit corps etant constitue d J u- 
5 ne masse compacte (2) de poudre de bois et de poudre de cire de 
preference paraf f inique , 

caracterise en ce que le dispositif d'allumage dudit corps (1) est 
une meche ( 3 ) • 

10 2. Allume-feu instantane selon la revendication 1, 

caracterise en ce que la meche (3) est une fibre textile naturel- 
le telle que du coton. 

3. Allume-feu instantane selon l'une des revendications 1 et 2 , 
15 caracterise en ce que la meche (3) traverse le corps (1) de part 

en part et fait saillie aux deux extremites du corps (1). 

4. Allume-feu instantane selon l'une des revendications 1 a 3, 
caracterise en ce que le corps (1) contient au plus 10 % d'herbes 

20 aromatiques concassees telles que par exemple du thym, du laurier., 
des herbes de Provence. 

5. Allume-feu selon l'une des revendications 1 a 4, 
caracterise en ce que la composition en poids du corps (1) est la 

25 suivante: 

- 48 % de paraf fine alimentaire 

- 48 % de sciure de bois 

- 3 % d J herbes aromatiques concassees 
30 - 1 % de meche de coton 

6. Procede de fabrication d'un allume-feu selon l'une des revendi- 
cations 1 a 5, 

caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes: 
35 (a) melanger la poudre de paraf fine chaude, les sciures de bois 

et eventuellement les herbes aromatiques 

(b) faire passer le melange dans une extrudeuse ou passe la me- 
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che de coton et extruder en comprimant le melange au moyen d'un 
ver in 

(c) usiner la piece a 1 ' aide d'une fraiseuse. 



BNSDOCID: <FR 266761 1A1_I_> 




BNSDOCID: <FR 266761 1A1_I_> 



REPUBLIQUE FRANCHISE 



INSTITUT NATIONAL 
de la 

PROPRIETE INDUSTRIELLE 



RAPPORT DE RECHERCHE 

etahli sur la base des dernieres revendications 
deposees avant le commencement de la recherche 



2667611 

N° d'enregistrement 
national 



FR 9012324 
FA 447422 



Categorie 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Citation du document avec indication, en cas de besoin, 
des parties pertinentes 



Revendications 
concern ees 
de la demande 
examinee 



x 

A 
X 

X 
A 
A 



US-A-2 107 054 (HAYMOND) 

* Revendications 1,2; figures 2,5 * 



GB-A- 609 069 (BARLOW) 

* Document entier; figures 1-3 * 

FR-A-2 601 381 (CHAKER) 

* Revendications 1,2; figure 3 * 



FR-A-2 378 848 (ETABLISSEMENTS RENE 

BAILLARGUET) 

* Revendications * 



1-3 
4-6 
1-3 

1,3,6 

4,5 

4,5 



DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES (JnU C1.5) 



C 10 L 



Date d'acbevement de la recherche 

06-06-1991 



Exzninsfenr 

MEERTENS J. 



CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES 



X : parliculierement pertinent a lui seul 

Y : parliculierement pertinent en combinaison avec un 

autre document de la meme categorie 
A : pertinent a I'encontre d'au moins one revendication 

oil arriere-plan technologique general 
O : divulgation non-ecrite 

P : document intercalate 



T : Iheorie ou principe a la base de ^invention 

E : document de brevet benefitiant d'une date anterieure 

a la date de depot et qui n'a ete publie qu'a cette date 

de depot ou qu'a une date posterieure. 
D : cite dans la demande 
L : cite pour d'autres raisons 

& : membre de la meme famille, document correspondant 



EJNSDOCID: <FR 266761 1A1_I_> 



